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(54) Laminatf ussboden mit Trittschalldampf ung 

(57) Die Erfindung betrlfft einen FuBbodenbelag, 
wie er in Hausern und Wohnungen vielfach verwendet 
wird. 

Der FuBbodenbelag weist auf seiner Unterseite ei- 
ne Schicht aus thermoplastischem Material auf. Die 
Schicht ist fest mit dem FuBbodenbelag verbunden. Der 
FuBbodenbelag besteht aus Holz, Holzwerkstoffen und 



/oder Kunststoffen. 

Zur Herstellung wird das thermoplastische Material 
erwarmt und auf die Unterseite des FuBbodenbelages 
aufgestrichen oder -gewalzt. 

Der FuBbodenbelag weist sehr gute schaltdamp- 
fende Eigenschaften auf. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft einen FuBbodenbelag, 
wie er in Hausern und Wohnungen vielfach verwendet 
wird, sowie ein Herstellungsverfahren fur den FuBbo- 
denbelag. 

[0002] Ein starrer FuBbodenbelag kann aus Holz, 
Holzwerkstoffen und/oder aus Kunststoff bestehen. Be- 
kannt sind u. a. Laminatf uBboden, die aus einzelnen Pa- 
neelen zusammengesetzt sind und schwimmend ver- 
legt werden. Ein einzelnes Paneel besteht beispielswei- 
se aus einer HDF-Tragerplatte sowie einer hierauf auf- 
gebrachten Laminatschicht, die u. a. fur das Aussehen 
des FuBbodens verantwortlich ist. 
[0003] Bewegen sich Personen in einem Raum, der 
mit starren FuBbodenpaneelen ausgestattet ist, so ist 
die Gerauschentwicklung deutlich groBer als bei Rau- 
men, die mitTeppichen Oder elastischen Bodenbelagen 
wie PVC ausgelegt sind. Die Gerauschentwicklung be- 
ruht auf Reflektionen von StoBwellen, die beim Bege- 
hen in den Boden eingeleitet werden. Das Amplituden- 
spektrum der StoB- bzw. Schallwellen hangt von den 
Grenzen Raum - Boden, Boden - Untergrund sowie von 
der Dampfung in den verschiedenen Schichten ab. Die 
Gerauschentwicklung ist dann besonders groB, wenn 
zwischen zwei Schichten, also z. B. zwischen dem La- 
minatfuBboden und dem darunter befindlichen Estrich 
eine Luftschicht verbleibt. 

[0004] Urn die Gerauschentwicklung beim Begehen 
herabzusetzen, werden verschiedene mattenformige 
Materialien wie Noppaschaum, Kork, polymergebunde- 
ne Matten aus Altgummi und Kork, Wellpappe oder wei- 
che Holzfaservliese als Unterlage unter einem starren 
Bodenbelag oberhalb des Estrichs eingesetzt. Die hier- 
durch erzielbare schalldampfende Wirkung ist jedoch 
unbefriedigend. Daher wurde bereits versucht, die ge- 
nannten mattenformigen Materialien direkt auf der Bo- 
denrucksette eines starren FuBbodenbelages, also z. B. 
auf den Boden einer FuBbodenpaneele zu kleben. 
Nachteilhaft muB hierfurein hohertechnischer Aufwand 
betrieben werden. Folglich sind die Kosten hoch. Insge- 
samt ist die erreichte Schallreduzierung im Verhaltnis 
zum technischen Aufwand unbefriedigend. 
[0005] So ist aus der Druckschrift DE 1 96 20 987 C1 
eine Dammfolie bekannt, die mit einem Klebestreifen 
ausgerustet ist. Es ist vorgesehen, die Dammfolie auf 
der Unterseite eines starren FuBbodenbelages aufzu- 
kleben, urn so eine Gerauschentwicklung beim Bege- 
hen des FuBbodens herabzusetzen. 
[0006] Aus der Druckschricht DE 43 29 766 A1 ist be- 
kannt, einen polymeren Werkstoff zur Trittschalldam- 
mung eines Bodens vorzusehen. 
[0007] GemaB der Druckschrift DE 38 35 638 A1 wird 
ein Dammaterial aus expandierfahigem Polystyrol als 
Dammschicht bei starren FuBbodenbelagen eingesetzt. 
[0008] Gegenuber dem vorgenannten Stand der 
Technik ist es Aufgabe der Erfindung, einen FuBboden- 
belag zu schaffen, der uber gute schalldampfende Ei- 



genschaften verfugt, ohne hierfur einen unangemessen 
hohen technischen Aufwand betreiben zu mussen. Auf- 
gabe der Erfindung ist ferner die Schaffung eines Ver- 
fahrens, mit dem der erfindungsgemaBe FuBbodenbe- 

5 lag auf einfache Weise hergestellt werden kann. 
[0009] Die Aufgabe der Erfindung wird durch einen 
FuBbodenbelag mit den Merkmalen des ersten Anspru- 
ches geldst. Ein Verfahren zur Herstellung des FuBbo- 
denbelages weist die Merkmale des ersten Nebenan- 

10 spruches auf. Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben 
sich aus den nachgeordneten Anspruchen. 
[0010] Der FuBbodenbelag nach Anspruch 1 weist 
auf seiner Unterseite eine Schicht aus thermoplasti- 
schem Material auf. Die Schicht istfest mit dem FuBbo- 

15 denbelag verbunden. Der FuBbodenbelag besteht aus 
Holz, Holzwerkstoffen und / oder Kunststoffen. 
[0011] Thermoplastisches Material ist ein solches, 
welches sich bei Oberschreiten einer materialabhangi- 
gen Temperatur erweicht und flieBfahig wird. In diesem 

20 Zustand ist das Material verformbar und kann auf die 
Unterseite des FuBbodenbelages durch Streichen oder 
Aufwalzen aufgebracht und so im Sinne der Erfindung 
fest mit dem FuBbodenbelag verbunden werden. 
[0012] Wird die vorgenannte Temperatur unterschrit- 

6 ten, so verfestigt sich das Material, und es treten die 
plastisch/ elastischen Eigenschaften in Erscheinung. 
[0013] Die vorgenannten Eigenschaften des thermo- 
plastischen Materials ermoglichen es, dieses bei erhoh- 
ten Temperaturen mit der Unterseite des starren 

30 FuBbodenbelages durch Auf streichen oder Aufwalzen 
fest zu verbinden. Durch die feste Verbindung werden 
die Schallwellen direkt in die schalldampfende Schicht 
ohne Reflexion an der Grenzschicht ubertragen. Damit 
entfallt eine wesentliche Ursache fur eine fehlende 

35 Schalldampfung, die bei FuBboden gemaB eingangs 
genanntem Stand der Technik problematisch ist. Es re- 
sultiert eine wesentltch verbesserte Schalldampfung. 
[0014] Da das Material lediglich erwarmt und aufge- 
strichen oder aufgewalzt werden muB, ist die Herstel- 

40 lung einfach. Ein hohertechnischer Aufwand muBsomit 
nicht betrieben werden. 

[0015] Die Erfindung kann grundsatziich bei jedem 
FuBbodenbelag angewendet werden. Das erfindungs- 
gemaBe Problem tritt jedoch insbesondere bei starren 

4* FuBbodenbelagen wie Laminat oder Parkett auf. Ein 
starrer FuBbodenbelag besteht in der Regel aus Holz, 
Holzwerkstoffen und/oder aus Kunststoff. 
[0016] Als zweckmaBig hat sich eine Starke von we- 
nigstens 0,1 mm der schalldampfenden Schicht erge- 

50 ben. Bei einer Starke von 5 mm der schalldampfenden 
Schicht aus thermoplastischem Material steht der erfor- 
deriiche Materialaufwand in einem wirtschaftlichen Ver- 
haltnis zum erzieibaren Effekt. In Versuchen hat sich ei- 
ne Starke von 0,7 mm als vorteiihaft herausgestellt 

55 [001 7] Selbstverstandlich ist die geeignetste Schicht- 
dicke materialabhangig. Im jeweiligen Einzelfali variiert 
diese also. 

[001 8] Als thermoplastisches Material werden insbe- 
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sondere Polymerisate oder Copolymerisate vorgese- 
hen. Zu bevorzugen sind solche Pofymerisate oder Co- 
polymerisate, die im Raumtemperaturbereich ein aus- 
gepragtes physikalisches Relaxationsverhalten zeigen. 
Beispiele fur thermoplastische Polymere mit ausge- 
pragtem physikalischen Relaxationsverhalten im 
Raumtemperaturbereich sind Polyvinylpropionat oder 
Polyvinylacetat. Dagegen ist beispielsweise Polycarbo- 
nat mit seiner hohen Glastemperatur ein vollig ungeeig- 
netes Material. MeBtechnisch zeigen geeignete Mate- 
rialien beispielsweise bei der Darstellung des Torsions- 
moduls in Abhangigkeit von der Temperatur im Verlust- 
modul tan 6 im Raumtemperaturbereich bzw. unmittel- 
bar angrenzenden Temperaturbereichen ein ausge- 
pragtes Maximum. Die physikalischen Grundlagen ein- 
schlieBlich beispielh after Kurven enthalten Lehrbucher 
der Polymerphysikwie beispielsweise: Chemie, Physik 
und Technologie der Kunststoffe Band 6, Kunststoffe 1 
- Stoiktur und physikalisches Verhalten der Kunststoffe 

Kapitel 4; K. A. Wolf, Springer - Verlag 1962. 
[001 9] Zeigt das Material ein ausgepragtes physikali- 
sches Relaxationsverhalten im Raumtemperaturbe- 
reich, so wird eine besonders gute Dampfung erzielt, da 
besonders gut kinetische Energie in Warme umgewan- 
delt wird. 

[0020] Beispiele fur Materialien, die ein besonders 
gutes Relaxationsverhalten bei Raumtemperatur zei- 
gen, sind: 

[0021] Poiyvinytformale, Polyvinylbutyrale, Polyviny- 
lather, Polyisobutene oder Copolymerisate wiez. B.Ter- 
polymerisate aus Acrylnitril, Butadien und Styrol (ABS), 
Copolymere aus Vinylchlorid und 2-Athylhexylacrylat, 
Copolymere aus Vinylacetat und Vinyllaurat oder auch 
Polymermischungen dieser Polymere auch unter Zu- 
satz typischer Polymerweichmacher. 
[0022] Ein weiter verbesserter schalldampfender Ef- 
fekt wird bewirkt, indem Polymerisaten oder Copolyme- 
risaten Fullstoffe, insbesondere leichte organ ische Full- 
stoffe mit einer Dichte kleiner als 1 g/cm 3 wie zum Bei- 
spiel Holzmehl zugesetzt werden. Derartige Fullstoffe 
konnen bis zu 90 Masse-% zugesetzt werden. Vorteil- 
haft ist ein Zusatz von wenigstens 10 Masse-%. Insbe- 
sondere sollten 30 Masse-% zugesetzt sein. 
[0023] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
der Erfindung wird das thermoplastische Material so ge- 
wahlt, daB es adhasive Eigenschaften aufweist. Adha- 
sion ist ein polymertypischer Fachbegriff. Ein Beispiel 
fur ein Material, welches im Sinne der Erfindung adha- 
sive Eigenschaften aufweist, sind thermoplastische 
Kautschuke. 

[0024] Wird das Material so gewahlt, daB es adhasive 
Eigenschaften aufweist, so haftet es auf dem FuBbo- 
denuntergrund. Die Haftung wird vorzugsweise so aus- 
gebildet, daB der FuBbodenbelag ohne aufwendige 
technischeHilfsmittelwiederbeseitigt werden kann. Ei- 
ne Zwischenschicht (Luftschicht) zwischen dem FuBbo- 
denuntergrund und derthermoplastischen Schicht wird 
so minimiert. Schall wird daher in weiter verbesserter 



Weise gedampft. 

[0025] Der anspruchsgemaBe FuBbodenbelag wird 
hergestellt, indem thermoplastisches Material so er- 
warmt wird, daB es flieBfahig wird. Das erwarmte Mate- 

5 rial wird auf die Untersette von Elementen des FuBbo- 
denbelages oder auf eine Tragerplatte fur einen solchen 
FuBbodenbelag aufgestrichen oder aufgewalzt. An- 
schlieBend werden die FuBbodenelemente bzw. die 
Tragerplatte mit dem aufgebrachten thermoplastischen 

10 Material abgekuhlt. 

[0026] Die Erfindung wird anhand des nachfolgenden 
Ausfuhrungsbeispiels naher erlautert. Als starrer 
FuBbodenbelag ist eine FuBbodenpaneele im Format 
1 285 x 1 85 x 8 mm vorgesehen . Diese besteht aus einer 

is 0,8 mm starken Hochdrucklaminatschicht, einer 6,4 mm 
dicken HDF-Tragerplatte mit einer Dichte von 870 kg/ 
m 3 sowie einer 0,8 mm starken Hochdrucklaminatge- 
genzugschicht. Auf die FuBbodenpaneele wird mittels 
eines Streichaggregates auf der Paneelenruckseite ei- 

20 ne thermoplastische Schicht aus ein em Copolymer mit 
einer Temperatur von 150°C aufgetragen. Das Copoly- 
mer besteht aus Vinylacetat mit einem Acrylsaureester- 
anteil von 12 Masse-%. Die Starke der aufgetragenen 
Schicht betragt 0,7 mm. 

25 [0027] In einem akustischen Versuchsraum wurde 
der Schallpegel beim Begehen einer veriegten Flache 
von 20 m 2 des erfindungsgemaB hergestellten Bodens 
im Vergleich zu einer unbehandelten Flache gemessen. 
Dem unbehandelten Boden wurde eine Noppaschaum- 

30 matte aus Polyethylen in einer Starke von 3 mm unter- 
legt. Der beschichtete Boden wurde ohne zusatzliche 
Dammaterialien verlegt. Im Ergebnis der Schallmes- 
sungen war fur den unbehandelten Boden im MeBraum 
ein Schallpegel von 78 dB und fur den erfindungsgemaB 

35 mit Schalldampf ung ausgerusteten Boden ein Schallpe- 
gel von 67 dB bei gleicher mechanischer Anregung fest- 
zustellen. Da gleichzeitig eine Frequenzverschiebung 
von hoheren zu tieferen Tonen stattfand, wurde derbe- 
handelte Boden als wesentlich leiser empfunden. 

40 

Patentanspriiche 

1 . FuBbodenbelag mit aus Holz oder Holzwerkstoffen 
45 bestehenden starren Laminat- oder Parkettpanee- 

len und einer Schicht, die mit der Unterseite der Pa- 
neele test verbunden ist, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
die Schicht aus thermoplastischem Material be- 
so steht, welches ein ausgepragtes physikalisches 
Relaxationsverhalten bei Raumtemperatur zeigt. 

2. FuBbodenbelag nach Anspruch 1 , bei dem die aus 
thermoplastischem Material bestehende Schicht 

55 0,1 bis 0,7 mm dick ist. - 

3. FuBbodenbelag nach Anspruch 1 oder 2, bei dem 
als thermoplastisches Material Polyvinylformale, 
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Polyvinylbutyrale, Polyvinylather, Polyisobutene, 
Copotymerisate wieTerpolymerisate aus Acrylnitril, 
Butadien und Styrol (ABS), Copolymere aus Vinyl- 
chlorid und 2-Athylhexylacrylat, Copolymere aus 
Vinylacetat und Vinyllaurat Oder Mischungen dieser 5 
Polymere, auch unter Zusatz typischer Polymer- 
weichmacher, eingesetzt sind. 

4. FuBbodenbelag nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, bei dem ein thermoplastisches Material 10 

5. FuBbodenbelag nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, bei dem die Schicht aus thermoplasti- 
schem Material durch Aufstreichen oder Aufwalzen 
des im flieBfahigen Zustand befindlichen thermo- *5 
plastischen Materials auf die Unterseite der FuBbo- 
denpaneele herstelibar ist. 

6. Verfahren zur Herstellung eines FuBbodenbelages 
nach einem der vorhergehenden Anspruche, bei 20 
dem thermoplastisches Material erwarmt und im 
flieBfahigen Zustand auf die Unterseite der Lamina- 
toder Parkettpaneele aufgestrichenen oder aufge- 
walzt wird. 

25 
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